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Abstract not available for PL 190627 (B1 ) 

Abstract of corresponding document: WO 9827027 (A1) 

The invention relates to a finishing mortar for sound-absorbing coating of inner walls, ceilings and 
the like in buildings. It may be applied directly on concrete or some other carrying material or on 
underlying insulation material, such as mineral wool. The finishing mortar according to the invention 
is characterized in that it comprises cotton fibres and expanded mineral, such as perlite. 
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(57) 1. Zaprawa wykaficzajqea, wolna od cementu do dzwi^kochlormej powloki scian 
wewn^trznych i sufit6w w budynkach lub stosowana bezposrednio na beton albo na inny 
material no£ny lub na podstawowy material izolacyjny, taki jak wefcna iuilowa, znamienna 
tym, ze zawiera glownie wtokna bawebiiane i ekspandowany perlit w stosunku wagowym 
perlitu i bawetny 10%~250%, koxzystnie okolo 80%, przy czym perih ma wielkosc czzjsteczek 
do 5 mm. 
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Zaprawa wykanczaj^ca, wolna od cementu 



Zastrzezenia patentowe 

L Zaprawa wykanczajqca, wolna od cementu do dzwi?kochlonnej powloki Scian we- 
wn?trznych i sufit6w w budynkach lub stosowana bezposrednio na beton albo na inny mate- 
rial nosny lub na podstawowy material izolacyjny, taki jak wehia £u2lowa, znamienna tym, 
ze zawiera g!6wnie w!6kna bawetaiane i ekspandowany pcriit w stosunku wagowym perlitu 
i bawetay 10%-250%, koizystnie okoto 80%, przy czym perlit ma wielkosc cz^steczek do 5 mm. 

2. Zaprawa wykanczajeica wedhig zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, ze zawiera perlit 
o wielkosci czqsteczek do 3 mm. 

3. Zaprawa wykanczaj^ca wedhig zastrz. 1, znamienna tym, ze zawiera perlit o wielko- 
sci cz^steczek do 1 mm. 

4. Zaprawa wykanczajqea wedhig zastrz. 1, znamienna tym, ze perlit, przed zmiesza- 
niem go w zaprawie wykanczaj^cej, ma mas? obj?to£ciow^ 35-125 kg/m 3 zaleznie od wielko- 
sci czqsteczkL 

5. Zaprawa wykanczaj^ca wedhig zastrz. 1, znamienna tym, ze zawiera rowniei ione 
dodatki, takie jak w!6kna wiokiennicze, wi6kna ro&inne z drzew iglastych, mik?, biolit, mu- 
skowit lub krzemiany albo ich mieszaniny, w malych ilosciach. 

6. Zaprawa wedhig zastrz. 1, znamienna tym, It ma postac wodnej dyspersji o zawar- 
to$ci rial stalych, kt6ra czyni^ j^ odpowiedni% do rozpylania lub powlekania, przy czym za- 
wartosc cial stalych wynosi korzystnie 200-300 g/1. 



* * * 

Niniejszy wynalazek dotyczy zaprawy wykanczaj^cej wolnej od cementu, stosowanej do 
d±wi?kochlonnej powioki scian wewn?trznych, sufit6w i tym podobnych w budynkach, albo 
stosowanej bezposrednio na beton albo na inny material nosny, lecz rbwniei; stosowanej na 
podstawowy d£wi?kochionny material, taki jak welna zitflowa, material poliestrowy, material 
z plyty pilSniowej i granulat szklany. 

Rozne budynki buduje si? w roiny sposdb. Sq. one duze lub male i sporz%dzone s^ z ta- 
kich material6w jak kamieft, beton, cegla, drewno itp., skutkiem czego majq_ one r6in^ wy- 
trzymatoSd, izolacj? cieptochlonn^, dzwi?kochionnosc w Scianach, podlogach i sufitach. 
W budynkach, w kt6rych wlaSciwoSci dotyczqce izolacji ciepiochlonnej i dzwi?kochlonnosci 
nie s\ zadowalaj^ce, w celu poprawy tych wtaSciwoSci, Sciany i sufity moina pokrywac do- 
datkowym materialem. Sufit jest cz?sto obnizany, a sciany zawierajq. elementy dodatkowe, 
przykladowo belki poprzeczne i pokrywane sq. materialem zapewniaj^cym izolacj? dzwi?ko- 
w% Material sklada si? cz?sto z drzewnych tarcz z plyty pilSniowej, tarcz z minaritu i gipsu, 
a izolacja mote skladac si? z r6znych materialow porowatych, takich jak welna zuzlowa. 

Prace zwiqzane z ulepszaniem budynkow w tej dziedzinie s^cz?sto kosztowne i nawet je- 
Sli materialy jako takie stosowane przy odnawianiu s^ dobre, s% one cz?sto niezadowalajqee pod 
pewnymi wzgl?dami, szczeg61nie co si? tyczy wlasciwosci w dziedzinie diwi?kochlonno§cL 

Przez dtugi czas podczas budowy nowych konstrukcji i w trakcie odnawiania budynkow 
problemem bylo wykladanie scian i sufit6w w taki sposob, by dzwi?kochlonno& byla zada- 
walajqca, a jednoczesnie by powierzchnia byla atrakcyjna pod wzgl?dem estetycznym. Skut- 
kowalo to cz?sto, szczegolnie w salach koncertowych, salach konferencyjnych, salach spo- 
tkan, urz?dach i tym podobnych, nierownomiernym pokryciem scian, poniewai akustyka roz- 
nych scian i tym podobne wlasciwosci musz^ si? r6znid. 

Z roi?dzynarodowego zgloszenia patentowego WO 95/30804 znany jest system dzwi?- 
kochlonnoici dla wewn?trznych scian, sufitow itp, w budynkach, kt6ry realizuje si? przez 
nakladanie na scian?, sufit lub tym podobne pierwszej warstwy z welny 2u2lowej, na kt6r^ to 
warstw? naklada si? drug^ warstw? z wlokien bawebiianych stosujqc natryskiwanie, powleka- 
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nie lub za pomocq_ innego sposobu. Wlokna bawehiiane stosuje si? w wodnej zawiesinie, kto- 
ra mo±e rowniei zawierad inne materialy, takie jak w!6kna wlokiennicze, wlokna ceiulozowe 
z drzew iglastych, mika, biolit itp. 

Znane inne zawiesiny do nakiadania drugicj warstwy> a mianowicie zawiesiny na ba- 
zie drobno zmielonego mineiahi miki, ktory jest zwiqzany w barwniku organicznym, lub w!6- 
kien celulozowych z drzew iglastych zmieszanych z wtoknami mineralnymi i barwnikami. 

W opisie DE 2620865 przedstawiono kompozycj? do ptyt konstrukcyjnych i spos6b wy- 
twarzania takich ptyt Gtownym skladnikiem tej kompozycji jest cement portlandzki, zas spo- 
sob wytwarzania wymaga suszenia i dojrzewania w autoklawie* Taka kompozycja nie bytaby 
uzyteczna w kompozycjach wykanczajqcych do zastosowania bezposredniego. 

Wy2ej wspomniane materialy, kt6re jako takie mogq, bye dobre, mozna jednakze ulep- 
szyd, szczegolnie co si? tyczy wla£ciwo£ci zwiqzanych z dzwi?kochlonno§ci^ i powstawania 
rys. Opracowano zatem produkty, ktore nast?pnie daty w rezultacie niniejszy wynalazek. 

Dzi?ki niniejszemu wynalazkowi rozwi$zano problemy, jakie napotykano w przypadku 
stosowania wyzej wymienionych material6w, a materialy te ulepszono poprzez opracowanie 
wolnej od cementu zaprawy wykanczaj^cej do d±wi?kochlonnej powloki Scian wewn?trznych, 
sufitow i tym podobnych, w budynkach zastosowane albo bezpolrednio na beton, albo na inny 
material nosny, lub na podstawowy material izolacyjny, taki jak welna fcuilowa. 

Zaprawa wykariczajqea wedhig wynalazku charakteryzuje si? tym, ze zawiera w!6kna 
bawetniane i ekspandowany perlit w stosunku wagowym perlitu i bawelny wynosz^cym 10%- 
250%, korzystnie okolo 80%, przy czym perlit ma wielkosc cz^steczek do 5 mm, korzystnie 
do 3 mm, a zwiaszcza do 1 mm. 

Korzystnie ekspandowany oerlit, zanim zmiesza, si? go w zaprawie wykanczajjpej, ma 
mas? obj?tosciowq. 35-125 kg/m zaleznie od wielkosci cz^steczki. 

Korzystnie zaprawa wykanczajqea moie r6wniei zawierad inne dodatki, takie jak w!6k- 
na wl6kiennicze, wlokna roslinne z drzew iglastych, mik?, biolit, muskowit lub krzemiany, 
albo ich mieszaniny, w malych ilo£ciach. 

Korzystnie zaprawa wedhig wynalazku ma postad wodnej dyspersji z zawartoSci^. ciat 
stalych, ktora czyni^ j% odpowiediri^ do rozpylania lub powlekania, przy czym zawarto£<5 cial 
stalych wynosi korzystnie 200-300 g/1. 

Ekspandowany mineral, taki jak perlit, wytwarza si? przez ogrzewanie minerahi, ktory 
zawiera wod? w zwiqzanej postaci, po zmieleniu minerahi, wod? powodujqeq. nastqpnie roz- 
szerzanie si? minerahi, powstawanie zar6wno zamkni?tych, jak i otwartych por6w, przy 
znacznie obniionej masie obj?toSciowej. Takim mineralem jest perlit, kt6rego sklad jest na- 
st?puj^cy: 

Si0 2 65 - 80% 
A1 2 0 3 12- 16% 
Na 2 0 3- 5% 
K 2 0 2- 4% 
CaO 0- 2% 
Fe 2 0 3 1 - 3% 
MgO 0- 1% 

H 2 0 2 - 6% w zwiqzanej postaci. 

Perlit jest ogrzewany do temperatury rz?du 900°C, a nast?pnie cz^steczki ekspando- 
wane od 4-20 razy w stosunku do ich pocz^tkowej obj?tosci* 

Perlit dost?pny na rynku, zazwyczaj dostarczany jest jako frakeje czqstek o wielkosci 
0-1 mm, 0-3 mm i 0-5 mm. 

W czasie domieszania tego ekspandowanego materiahi b?dzie utrzymywac si? przeni- 
kanie powietrza w zaprawie po suszeniu, co oznacza, ze rowniez wlasciwosci akustyczne, to 
jest thomienie dzwi?ku, s\ lepsze niz w przypadku powloki wyl^cznie na bazie wlokien ba- 
welnianych po suszeniu. 

Zaprawa wykanczaj^ca zgodnie z niniejszym wynalazkiem sktada si? wldkien bawel- 
nianych w postaci wodnej dyspersji i ekspandowanych minera!6w, korzystnie perlitu. Stosu- 
nek ilosci wlokien bawelnianycb i perlitu moze zmieniac si? w szerokich granicach, lecz 
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mozna by zastosowac doliui granic? 10% wagowych perlitu w stosunku do wtokien bawelnia- 
nych, natomiast odpowiedni^ g6rn% granicqjest 250% perlitu w stosunku do baweiny. Ko- 
rzystnie stosuje si? perlit w iloSci 80% w stosunku do wtokien bawelnianych. 

W mniejszym stopniu mozna rowniez zastosowac w zaprawie inne substancje, takie jak, 
na przyklad, wtokna wi6kiennicze, wfokna roSlinne z drzew iglastych, rozdrobnionq. mik$, 
biolit, muskowit lub inne krzemiany lub ich mieszaniny. 2aden z tych wypelniaczy nie jest 
ekspandowany i dlatego powinny one wystgpowad w mniejszym stopniu. Moina oczywiscie 
dodawac pigmenty nadaj^ce odpowiedni kolor. 

Zapraw? wykanczaj^cq. zgodnie z wynalazkiem moina zastosowac albo bezpctfrednio na 
beton, albo na materia* nosny, taki jak weina zuzlowa. Najbardziej dogodnym sposobem sto- 
sowania zaprawy jest rozpylanie. W tym celu naleiy bardzo rozcieficzyi zaprawy zapewniaj^c 
zawartoSd cz^stek stalych okoio 200-300 g/1 . 

Zaprawy zgodnie z wynalazkiem mo2na r6wniez stosowac stosuj^c powlekanie, lub za 
pomocq. innego sposobu, Powioka z zaprawy na powierzchni, kt6r% si? powleka moze bye 
nakiadana w czasie jednego etapu lub kilku etap6w z posrednim suszeniem. Grubosc suchej 
powioki mo2e zmieniad si? od 1 mm do 10 mm. OczywiScie grubsza powioka daje wi?ksze 
thimienie dzwi?ku, WielkoSc cz^steczek ekspandowanego stosowanego perlitu mote by6 wy- 
brana zaleznie od wygl^du powierzchni, kt6r% si? wytwarza. Gladsza powieizchnia wymaga 
mniejszej wielkosci czqsteczek mi powierzehnia bardziej nier6wna. 

Dokonano pomiaru i przedstawiono w ponizszej tabeli wyniki tlumienia dzwi?ku przez 
zastosowanie zaprawy zgodnie z niniejszym wynalazkiem, w por6wnaniu z przypadkiem bra- 
ku zastosowania srodka thimi^cego diwi?k, oraz z przypadkiem zastosowania Srodka z za- 
prawy wykanczaj^ zawierajqc^ jedynie wldkna bawelniane zgodnie z mi?dzynarodowym 
zgtoszeniem patentowym WO 95/30804. Pomiary wykonano zgodnie ze Szwedzk^ Norm^ 
SS 02 52 64 i ISO 354, kt6re przedstawiajq. czasy trwania diwi?ku w sekundach i praktyczny 
wspolczynnik pochlaniania ap - procent pochloni?tej energii akustycznej. 

Pomiaiy przeprowadzono przed i po zastosowaniu Srodka. Jako Srodek osadzono 20 mm 
tarcz? szczelinow^ przyklejomt do sufitu o okolo 3 mm zaprawy bawetnianej i z 3 mm zapra- 
wy bawehiianej + perlit zgodnie z niniejszym wynalazkiem. 
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Z niniejszego wynalazku wynika znaczna poprawa wynik6w dotycz^cych dzwi^ko- 
chlonnosci, r6wniei w por6wnaniu z zaprawy wykanczaj^ zawieraj^cq. jedynie wiokna ba- 
welniane, ktora jako taka ma bardzo dobre wartoSci. 

Dodatkowa potrzeba zwi^zana z wynalazkiem dotyczy wymagania formulowanego 
przez architektow odnoSnie obrobki nast?pczej materia!6w zaprawowych, w niniejszym przy- 
padku mechanicznego strugania wzdhiznego powierzchni na ktorej zastosowano rozpylanie 
w celu dostosowania wygl^du do wymagafi estetycznych, Gdy ma to miejsce, w przypadku 
wszystkich „zapraw akustycznych" dost^pnych na rynku, obr6bka mechaniczna za pomoc£i 
narz^dzi poleruj^cych calkowicie lub cz?sciowo Sci$nie wgt^bienia, kt6rych istnienie jest ko- 
rzystne lub kluczowe z punktu widzenia wiasciwosci akustycznych. Ekspandowane ziarna 
mineralne wedtug niniejszego wynalazku nadajsi „stal^ porowatosc" zaprawie w ten spos6b, 
ze ciala te ci^gle nienaruszone po mechanicznej obr6bce i utrzymuj^ warstwq zaprawow^ 
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„akustycznie otwart^" (patrz strona 4, wiersze 14-18). Speiniajq. one rowniez fiinkcj? oddala- 
tak, It posrednia zaprawa bawetniana nie mote byt £ci£ni?ta tak sarao jak mialo miejsce 
bez dodatku. 

W ponizszej tabeli przedstawiono praktyczn^. wlasciwosci pochlaniania ap w pizypadku 
3 mm zaprawy bawetnianej zastosowanej na podstawowej tarczy pochlaniaj%cej i mechanicz- 
nie struganej za pomoc^ narzgdzia polerujqeego. W innym przypadku zastosowano 33% do- 
mieszk? perlitu o wielkosci cz^stek 0-5 mm, oraz 1% mieszaniny w!6kna wtokienniczego, 
wlokna roslinnego z drzew iglastych, rozdrobnionej miki, biolitu, muskowitu i krzemianu, 
wzi^tych w r6wnych cz^sciach, w ci^gu trzech etap6w z po§rednim mechanicznym struganiem 
wzdhiznym dla uzyskania maksymalnego sciskania. Pomiar wykonano zgodnie z ISO 354. 
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Powtoka, kt6r% wykonano z zaprawy wykanczaj^cq. zgodnie z niniejszym wynalazkiem 
ma mniejs24 tendenejg do kurczenia si? ml powtoki sporz^dzone ze znanych zapraw i ma 
wiekszg, elastycznoSd. Zmniejszona tendencja do kurczenia jest prawdopodobnie spowodowa- 
na faktem, 2e ekspandowane ziarna mineralne w pewnym stopniu stykajg. si? ze sobq. i tym 
sposobem utrudniaj^ kurczeriie si? powtoki. Powtoka jest r6wnie4 przyjazna Srodowisku i ma 
zwi^kszon^ wytrzymaio£6 na zapton. 

Niniejszy wynalazek nie ogranicza si? do przedstawionych realizacji, moze wi?c bye 
zmieniany na rozne sposoby w obr^bie zakresu zastrze2en. 



